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($7) 1 Tradno palna kompozycja zawieraj^ca iywice poliestrowe, wodorotlenek gunu lub 
magnezu lub zasadowy weglan magnezu, inne antypireny, napelniacze, pigmenty, barwniki i 
inne dodatki, znamienna tym, ze na 100 czesci wagowych nienasyconej zywicy poliestrowej 
zawiera 50-100 czesci wagowych wodorotlenku glinu lub magnezu lub zasadowego weglanu 
magnezu, 5-20 czesci wagowych czerwonego fosforu oraz ewentualnie 0,5-1,5 czesci wagowych 
kriemionki koloidalnej, przy czym stosunek wagowy czerwonego fosforu do wodorotlentai 
: gUnu lub wodorotlenku magnezu lub zasadowego weglanu magnezu jvst utrzymywany w gram- 
each 0,02-0,4. 
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Trudno palna kompozycja zawieraj^ca zywice poliestr* 



Zastrzezenia patentowe 

1. Trudno palna kompozycja zawierajaca zywice poliestrowe, ™ d ? totl ™ k *™J£."^l 
nezu lub zasadowy weglan magnezu, inne ^ t yP^y^ na P^ a ^^ e ^J^^ w ^ 
dodatki, znamienna tyra, ze na 100 cz^ci wagowych nienasyconej zywicy W h ™«™£™™* 
50- 1 00 czfsci wagowych wodorotlenku glim, lub magnezu lub zasadowego weglanu nttgnez* ^5-20 
czesci wagowych fczerwonegofosforuorazewentualnie 0,5-1,5 cze«o ^agowych ^T^^ 
dalnej, przyczym stosunek wagowy czerwonego fosf oru do wodorotlenku ghnu lub wodorotlenku 
magnezu lub zasadowego weglanu magnezu jest utrzymywany w gramcach 0,02^,4. _ 

2. Trudno palna kompozycja wedtug zastrz. 1, znamienna tym, ze zawiera 5-10 czesci wago- 
wych czerwonego fosforu. 



* * * 



Przedmiotem wynalazku jest trudno palna kompozycja skladajaca sie z Dienasycon^ywicy 
noliestrowei wodorotlenku glinu lub wodorotlenku magnezu lub zasadowego weglanu magnezu, 
££EZgg^. napehLzy. pigmentdw, barwnik6w i innych ff^™^ 
odznacza sif mala, palnoscia, niewielka. emisja. dymu i zmiuejszona. toksycznosaa. produktow 

^T^dno palne nienasycone zywice poliestrowe uzyskuje sie znanymi sposobami wpro- 
wadzenie do zywicy organicznych zwia.zk6w chloru lub bromu, z ktdrymi synergicziue wspoidzia- 
te^lfos^Si"ntymonu(Kr6UkowskiW. i ws 

WarSawa Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1986, II wydanie, strony 146-165). Podczas pale- 

So duzeTe^tosci^tycznej, a takie toksycznych i SrgW* chlo ^Xntu magnezu lub 
Tnnv znanTsoosob Dolega na dodaniu wodorotlenku glmu, wodorotlenku magnezu luo 
zasalrego t"glaSn ^nfagnezu do nienasyconej zywicy poliestrowej. Zmniejsza sie na tej I drodze 
w^rawS emLja dymujednakze nie udaje si 5 ze wzgled6w technojogicznych wprowadzi^ 
Saosci wymienionych dodatk6w, aby uzyskac wymagany stop.e6 ^f^^^ 
udziah, zwiaikow chloru i bromu, kt6re ze swej strony zwiekszaja. toksycznoic P rodukt6w 

SPah S m wynalazku jest opracowanie trudno palnej kompozyeji poliestrowej o kor^toych 

nini mat z w!6kna szklanego, odznaczaja.cycb sie - po utwardzenm, zwtaszcza w postaci twor^w 
w^o^Lnyci - niewielk, palnoscia, mafc, emisja dymu i nieznaczna toksycznosca. t agresywno- 

^Z^Zt^JoX* trudno palne kompozyeje zawierajace - J-JJJ-^ 
..'^T' wodorotlenek alinu lub wodorotlenck magnezu lub zasadowy weglan magnezu, mne 
SS^iSSSpffi. barwnild i inne dodatki, clxarakteryzujace sie P"edsta = ym 
powyS zSJofem pozadfnych wiasciwosci, skladaja sie z 50-100 cqfa wagowycl ^SSm 
glinu lub wodorotlenku magnezu lub zasadowego weglanu magnezu l 5 £>%^^<£d*Sm 
wagowych czerwonego fosforu ewentualnie 0,5-1,5 czesci wagowych krzemionki koloidalnej na 

foru ^KLT3or7tlenku ghnu, lub wodorodenku magnez, .lub 

magnezu , co zapewnia utrzymanie st osunku wagowego czem°nego I fosforu do wodorotlenku ghnu 

^skfe'd^ 

nienasyconego, zJaszcza dimetakrylanu glikolu trietylenowego lub styrenu. Wymiemone sklad 
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niki nicnasyconej zywicy poliestrowej, jak rowniez inne skladniki kompozycji wedhig wynalazku, 
nie zawieraja. chloru ani bromu. .... 

Powyzsze poliestry nienasycone zbudowanc sa. korzystnie z reszt kwasu malemowego i fuma- 
ranowego, a takze kwasu ftalowego, izoftalowego, tereftalowego i adypinowego; w czesci glikolo- 
wej zawieraja. reszty glikolu etylenowego, dietylenowego, trietylenowego, propylenowego, d^ro- 
pylcnowego, neopentylowego, etoksylowanego dianu lub propoksylowanego dianu. 

Przykladami innych antypirenow, ktdre moga. wchodzid w sklad kompozycji wedhig wyna- 
lazku, sa. uwodniony boran cynkn i sole melaminy z kwasem cyjanurowym lub fosforowym. 
Kompozycje wedhig wynalazku moga. zawierad napemiacze mineralne, jak weglan wapnia, talk i 
maczka kwarcowa, a takze pigmenty ,jak biel tytanowa i barwniki. Do innych dodatk6w nalei^na 
przyklad woski parafinowe i estrowe oraz inne znane substancje, zmmejszajace parowame styrenu 
podczas przetw6rstwa, a takze srodki powierzchniowo czynne. 

Kompozycje wedhig wynalazku wytwarza sic w znany sposdh przez zmieszame proszkowych 
sktadnikow stafc/ch z ciekfci zywicy poliestrowa. Korzystnie przeprowadza sie ujednorodmeme 
kompozycji w mlynie kulowym lub przy uzyciu trdj walcarki. Podczas przechowywania kompozycji 
nastepuje sedymentacja, totez naleiy ja. wymieszad dokladnie przed przetw6rstwem. 

Kompozycje wedhig wynalazku sa. przeznaczone przede wszystkim do wytwarzama tworzyw 
wzmocnionych wtoknem szklanym, zwtaszcza przez laminowanie reczne. 

W celu utwardzenia dodaje sie znane inicjatory i aktywatory, jak nadtlenek dikumylu lub 
nadtlenek benzoUu (utwardzanie w temperaturze podwyzszonej), nadtlenek benzoilu z dimetyloa- 
nilina. lub N^I-dimetylo-p-toluidyn%, nadtlenek metyloetyloketonu, nadtlenek cykloheksanonu 
lub wodorodenek kumylu z naftcnianem kobaltu lub acetyloacetonianem wanadylu (w temperatu- 
rze pokojowej). . . . . ... 

Przyklad I. Do 100 g maleinowo (fuinarowo>ffcdowo-propylenowej zywicy poliestrowej 
Polimal 109, zawierajacej 36% styrenu dodaje sie 70 g wodorotienku glinu, 10 g fosforu czerwonego 
i 0,5 g krzemionki koloidalnej i miesza sie do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Nastepme dodaje 
sie 3 g inicjatora (40-procentowego roztworu nadtlenku metyloetyloketonu we ftalanie dimetylo- 
wym)i0,8 g aktywatora (styrenowego roztworu naftalenianu kobaltu, roztwdr zawiera2% Co), po 
czym nastepuje utwardzenie. Wlasnosci pozarowe utwardzonej kompozycji sa podane w tabeU. 
Dymotwdrczosc kompozycji jest okrellona wedhig normy ASTM E-662-83. 

Przyklad II. Miesza sie 100 g maleinowo(fumarowo)-ftalowo - dietylenowej zywicy polies- 
trowej Polimal 109 70 g wodorotienku glinu, 15 g fosforu czerwonego i 0,5 g krzemionki koloidal- 
nej. Utwardza sic, jak podano w przykladzie I. Wlasnosci pozarowe i dymotworczosc sa. podane w 

^Przyklad in. Miesza sie 100g zywicy poliestrowej Polimal 109, 80g wodorodenku glinu, 
10 g czerwonego fosforu i 0,5 g krzemionki koloidalnej. Utwardza sie jak podano w przykladzie I. 
Wlasnosci pozarowe i dymotwdrczoSd sa. podane w tabeli. 

Przyklad IV. Miesza sie lOOg zywicy poliestrowej Polimal 109, 70g wodorodenku glinu, 
15 g fosforu czerwonego, lg krzemionki koloidalnej, 5g styrenu, 8g bieli tytanowej i 0,01 g 
parafiny, rozciera w mlynie kulowym i utwardza, jak podano w przykladzie I. Wlasnosci pozarowe 
i dymotwdrczoSd sa. podane w tabeli. . 

Przyklad V (por6wnawczy). 2ywice poliestrowa. Polimal .109 (bez dodatku antypiren6wj 
utwardza sie, jak podano w przykladzie I. Wlasno&i pozarowe i dymotworczosc sa. podane w 
tabeli 

P rzykladVI (porownawczy). Miesza si? 100 g zywicy poliestrowej Polimal 109, 70 g wodo- 
rodenku glinu i 0,5 g krzemionki koloidalnej, rozciera w mlynie kulowym i utwardza, jak podano w 
przykladzie I. 



161 333 



Tabcla 





YrtasnoSci poiarowe 




Dymotw6rczo$£ 




PrzyWad 


Wskafnik 
tlcnowy 
% 


Klasa 


Czas 

nagrzewania probki 
do rozpoczfcia 
dymienia 


Gfstosc optyczna 
wia&swapo 1,5 s 


Maksymalna 
pr^dkoSi spadku 

nat$zenia 
oswietlenia Lx/s 


I 

n 
in 
rv 

V 

(porownawczy) 
VI 

(porownawczy) 


28,6 
29,6 
29,1 
30,1 
18,0 

• 23,1 


PI 
PI 
PI 
PI 

P2 

P2 


543 
47,1 

533 
52,5 
0 

83,1 


2,7. 

23 

4.1 

23 

53 

3,9 


034 
034 
038 
034 
035 

038 
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